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Elektrische Lampe, insbesondere elektrische Gliihlampe 
Patentiert im Deutschen Reiche vom 21. Mai 1930 ab 



Es ist bekannt, dan die Lebensdauer elek- 
trischer Gliihlampen im wesentlichcn durch 
die Verdampfungsgeschwindigkeit des ver- 
wendeten Leuchtkorpers bedingt ist und dafl 
5 das einen hoheren Schmelzpunkt als Wolfram 
besitzende Tantalkarbid als Leuchtkorper- 
material besonders gut geeignet ist, da seine 
Verdampfungsgeschwindigkeit kleiner ist als 
die des Wolframs bei gleicher Temperatur. 

10 Die Verwendung von Leuchtkorpern aus 
reinem Tantalkarbid war jedoch bisher 
wegen der geringen mechanischen Festigkeit 
des Tantalkarbides nicht moglich. Man hat 
daher schon versucht, die gtinstigen lichttech- 

15 nischen Eigenschaften des Tantalkarbides da- 
durch auszunutzen, daB man Wolframdrahte 
mit einem diinnen Uberzug aus Tantalkarbid 
vers ah. Auch derartige Leuchtkorper ver- 
mochten sich jedoch nicht durchzusetzen, weil 

20 bei den hohen Brennternperaturen eine schad- 
liche Reaktion zwischen dem Wolframkern 
und dem Tantalkarbidiiberzug stattfindet. Es 
tritt eine Karburierung des Wolframkernes 
ein, die zufolge der nebenher gehenden Ver- 

25 anderung des Tantalkarbidiiberzuges zu einem 
vorzeitigen Durchbrennen des Leuchtkorpers 
fithrt. 

Dieser den bisherigen Leuchtkorpern mit 
Tantalkarbidiiberzug anhaftende Ubelstand 
30 laBt sich vermeiden, wenn erfin dungs gemafi 
der Kern des Leuchtkorpers aus Rhenium her- 



gestellt wird. Rhenium unterscheidet sich in 
bezug auf den Schmelzpunkt und die Ver- 
dampfungsgeschwindigkeit nicht wesentlich 
von Wolfram; es hat jedoch, wie durch Ver- 35 
suche festgestellt wurde, gegeniiber diesem 
den wesentlichen Vorreil, dafi es kein Karbid 
bildet. DemgemaB findet bei Verwendung 
eines Leuchtkorpers, der einen TJberzug aus 
Tantalkarbid und einen Kern aus Rhenium 40 
besitzt, keinc Karburierung des Kernes und 
auch keine schadliche Veranderung des tJber- 
zuges statt. Letzterer behalt vielmehr wah- 
rend einer langen Lebensdauer unverandert 
seine giinstigen Eigenschaften, so dafi fiir die 45 
Verdampfung und Strahlung des gesamten 
Leuchtkorpers im wesentlichen die des Tan- 
talkarbides mafigebend ist. 

Statt eines Kernes aus reinem Rhenium- 
metall kann gegebenen falls auch ein Kern 50 
aus einer hochschmelzenden, nicht karburie- 
renden Rheniumlegierung Anwendung finden, 
beispielsweise aus Platinrhenium, Chrom- 
rhenium oder Wolframrhenium. Unter Urn- 
standen geniigt es auch, wenn der Kern nicht 55 
in seiner Gesamtheit, sondern nur in seiner 
unter dem Tantalkarbid liegenden Ober- 
flachenschicht aus Rhenium oder einer Rhe- 
niumlegierung besteht. Durch die dann zwi- 
schen dem Tantalkarbidiiberzug und dem aus 60 
Wolfram oder einem anderen hochschmelzen- 
den Metall bestehenden eigentlichen Kern lie- 
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gende Schicht aus Rhenium oder einer Rhe- 
niumlegierung wird eine Diffusion des Koh- 
lenstoffes vom Tantalkarbidiiberzug nach clem 
inneren Kern hin vermieden, so dafl wiederum 
5 eine schadliche Veranderung des Tan talk ar- 
bidiiberzuges nicht eintreten kann. Der im 
Vakuuin oder auch im gasgefullten Raume 
unterzubringende Leuchtkorper kann eine be- 
liebige Gestalt erhalten, wie sie an sich fur 

to GKihkorper elektrischer Lampen allbekannt 
ist, und demgemaB ebensowohl aus einem ge- 
streckten oder schraubenlinienformig aufge- 
wundenen Draht oder Blechstreifen als auch 
aus einem Stab, einer Rohre, Platte, Halb- 

15 kugel oder Kugel bestehen. Die Halbkugel- 
oder Kugelgestalt konimt hierbei, wie an sich 
gleichfalls bekannt, vornehmlich dann in Be- 
tracht, wenn der Leuchtkorper in geschlosse- 
nen Bogenlampen als Elektrodenkorper ver- 

20 wendet werden soli. 

Zur Herstellung des neuen Leuchtkorpers 
kann, unter Ausgang von einem aus Wolfram 
bestehenden, schraubenlinienformig gewun- 
denen oder auch gestreckten Kerndraht, wie 

25 folgt vorgegangen werden: 

Der Kerndraht wird vorerst mit einem diin- 
nen Rhcniumiiberzug versehen, was zweck- 
mafiig durch -Aufwachsen aus einer Rheni um- 
Chlorid-Atmosphare geschieht. Auf diesen mit [ 



Rhenium uberzogenen Kernkorper wird so- 30 
dann ein Tantaluberzug angebracht, und zwar 
zweckmaBig ebenfalls durch Aufwachsen aus 
einer Tantal-Chlorid-Atmosphare. Der Tan- 
taluberzug wird sodann in bekannter Weise 
auf 2200 bis 2600 0 C in einer koh lens toft hal- 35 
ttgen Atmosphare, z. B. Methan, karburiert. 
Die Schichtdecke des Rheniumuberzuges und 
des Tantalkarbidiiberzuges richtet sich nach 
der Starke des verwendeten Kerndrahtes. 
Unter Umstanden genugen schon Schicht- 40 
dicken von etwa o,ooi mm. Der Tantalkarbid- 
iiberzug kann in gleicher Weise auch auf 
einem durch mechanische Bearbeitung gewon- 
nenen Kern aus reinem Rhenium oder einer 
Rheniumlegierung angebracht werden. 45 

Patentanspruch : 

Elektrische Lampe, insbesondere elek- 
trische Gluhlampe, der en aus schwer 50 
schmelzbarem Metall bestehender Leucht- 
korper einen Uberzug aus Tantalkarbid 
besitzt, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Kern des Leuchtkdrpers in seiner Gesamt- 
heit oder in seiner unter dem Tantalkar- 55 
bidiiberzug liegenden Oberflachenschicht 
aus Rhenium oder einer Rheniumlegierung 
besteht. 
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